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@ Chemlsch korrlglerbare Tinte. 

Es handelt sich um chemlsch korrigierbare Tinten fur 
Schreib-Losch-Systeme. Die Tinten sind sauer eingestellt 
und enthalten einen reaktiven Farbstoff auf der Basis von 
Triarylmethanfarbstoffen. Methlnfarbstoffen bzw. Polyme- 
thinfarbstoffen und/oder Xanthenfarbstoffen. S.e sind zur 
Verwendung mit alkalisch eingestellten Tintenloschf lussig- 
keiten bestimmt. die eine nur im alkalischen Milieu loschend 
auf die Tinte einwirkende Loschsubstanz, z. B. em Su fit 
Oder eine basische Stickstoffverbindung enthalten Um 
M einen mittels der Loschflussigkeit geloschten KorreWur- 
ri* bereich auf dem Papier wieder mit der gleichen Tinte uber- 
^ schreiben zu konnen, enthalten die Tinten weiterrun noch 
^ einen Zusatz von 0,1 bis 10 Gew.%. vorzugsweise 0.5 bis 
W 5 Qew % an schwachen Sauren oder sauer reagierenden 
10 Salzen mit einem pK a -Wert>0. Dieser Zusatz bildet beim 
tD Oberschreiben eines Korrekturbereiches mit dem auf dem 
Papier verbliebenen Alkali der Loschflussigkeit e.n schwach 
CI saures Puffergemisch, wodurch fur den Korrekturschrift- 
CO zug das alkalische Milieu beseitigt und damit die Wirkung 
^ der Loschsubstanz inhibiert wird. 
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Chemisch korrigierbare tinte 



Die Erfindung betrlfft eine chemisch korrigierbare 
T1 „te for schreib-Ldsch-Systeme. die sauer eingestel t ist und 
seiche Farbsteffe entha.t. die .It einer aikaiisch e.ngestellten 
TintenldschflOssigkeit entfarbbar sind. 

seit geraumer Zeit 'gibt es sogenannte "TintenlBsch- 
*!«•• die each Art eines Faserschreibers aufgebaut s.nd end 

e F.os gkeit enthaiten. weiche Tinte zu entfSrben vermag. 
Diese Tinte nldschst if te sind insbesondere fOr Schuler .nter- 

' „ 5ie es gestatten, etwaige belt. Schreiben .it Tinte 
t tre e n chreibfehler auf chemischem Wege durch b.oBes 

erltreichen .it der L6 schf .Oss igke.t wieder z« bese.t 
SegenOber eine™ mechanlschen Radieren erg.bt dies den »orte. 
einer einfachen und schnellen Korrektur, be, der die Struktur 
pl p reroberfiache 1. Korrekturbereich kaum beeintrachtigt wird. 

Grundsatzlich ware es mdglich, in den Tintenlosch- 
♦ift.n als wirksame LSschsubstanz starke Reagentien einzu- 
e en m «e *n der T intenf arbstoff dauerhaft <"»«»«P^»' 
oxidluv) zerstort wird. Diese sind jedoch I. Gebrauch insbe- 
5 er urch SchOier keineswegs problems end zerstoren 
Z tens auch die Struktur der Papieroberf Uche. Die raxis ist 
de ha den Weg gegangen, angepaDte schreib-Ldsch-Systeme 
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zu schaffen durch Verwendung von bestimmten Tintenarten und 
von speziellen problemlosen Loschf lussigkeiten, die diese Tin- 
tenarten aufgrund spezifischer chemischer Reaktionen zu ent- 
farben vermogen. 

Das in der Praxis derzeit wohl beste und gebrSuch- 
lichste Schreib-Losch-System besteht aus Tinten auf der Basis 
von Triarylmethanfarbstoffen und aus Loschf liiss igkeiten auf 
der Basis von sulf ithaltigen Losungen. SchriftzBge aus diesen 
Tinten lassen sich durch Oberstreichen mit der Loschf luss igkeit 
in sehr kurzer Zeit vollig entfSrben, ohne daB die Papierbe- 
schaffenheit nennenswert und sichtbar verandert wird. In glei- 
cher Weise wirken bei Tinten auf der Basis von Triarylmethan- 
farbstoffen aber auch L6schf lussigkeiten, die als wirksame 
Loschsubstanz eine basische Stickstoff verbindung in Form der 
freien Base enthalten. Weiterhin konnen, wie gefunden wurde, 
mit den gleichen LSschf luss igkeiten auch Tinten auf der Basis 
anderer Farbstoffe, nSmlich auf der Basis von Methin- bzw. Poly- 
methinfarbstoffen und Xanthenf arbstof f en gl eichermaBen gut ent- 
fSrbt werden. 

Alle vorgenannten Tinten sind normalerweise sauer 
eingestellt, weil die betreffenden Farbstoffe dann ihre opti- 
raale Farbstarke aufweisen. Der gunstigste pH-Wert liegt dabei 
je nach dem speziellen Farbstoff im Bereich von etwa 1 - 3. Dem- 
gegenuber besitzen die Loschf lussigkeiten einen stark alka- 
lischen pH-Mert im Bereich von beispielsweise 13, weil die zur 
Entfarbung fuhrende Reaktion zwischetn dem Tintenf arbstof f und 
der Loschsubstanz nur im alkalischen Milieu ablauft. AuBerdem 
verlieren manche Tintenf arbstof fe im stark alkalischen Milieu 
ohnehin ihre Farbe, auch wenn keine spezielle Loschsubstanz 
anwesend ist. 

urn einen fehlerhaften Schriftzug mit der L6schf lussig- 
keit zum Verschwinden zu bringen, muB die Loschf lUssigkeit zu- 
mindestens in so ausre i chender Dosis auf das Papier aufgebracht 
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„ cr den. daB ^ - 

ergib t sich die zwangslauf .ge obersc „rieben 

5ChlieB d .,«« r ;;;; -; er " en ^.^.u der — 

werden kann. Die iih Papier verui M kali werden 

„0ssigkeit, aiso die L.scb .*.*.«» « * ' s vBUIg 

!"■»"* auc, dann. --^^ ° ^ ^ cL.b.n-.n Scbriftzuges 
eingetrocknet ist, in Bereicn erneu te Losch-Reaktion. 

"«••" an t \ b ;Z r Deb tte nebenden Scbreib- 

Infolgedessen ist es be! den zur anderen, 

gegenQber der Loschf 1 uss igkeit ° zweites Schreibge- 

nehm e„. Das aber •^"^^'"^"^^^r.t.U. infoige 
rst und fOhrt auch noch dazu. daB d.e w 
deutlicber Farbabweicbungen sicbtbar ble.bt. 

Es ut bislang nicht n,6glich gewesen, diesen Nach- 
k ,««rh s«te.e zu vermeiden. Beispielsweise 
teil der sc Nr...- cb- y .t«. ^ ^ „ 

eebal : de T.nt au ».e ^ ^ Dosls , 

dann fur das papier aufgebracnt werden. woa.it sich 

Lbscbf.oss.gke.t u s P.P» « elnstell en. Oenkbar ware 
dann w.eder d.e gle.c en V ver „ e „den. die eine 

es allenfalls. eine Lo5chflussl9 ^^ n , el . L6scnsub5t anz enthalt 
sebr geringe Konzentration an w.rk a m er scb 
und dad.rcb ein Oberscbre g - - gUcht , aber ein e 

Wiederbolung des Korre "^ sc " noch nicht zur Verfu- 

soiche LoscbflOss.gke.t st »« raeldba r hingeno^en. 
gung. Desbalb wurde es b.sl " 9 alS U h n ^ b . LiSsch . System en nicbt 
daB der Korrekturbere!ch bei den ScbreiD 
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wieder mit der gleichen Tinte iiberschrieben werden kann. 

Mit der Erfindung soil nunmehr eine Tinte fur 
Schreib-Losch-Systeme mit alkalisch eingestel Iter Losch- 
flussigkeit geschaffen werden, die es gestattet, einen mit 
der Loschfliissigkeit behandelten Korrekturbereich - nach 
Trocknung desselben - sofort wieder mit der gleichen Tinte 
und folglich auch mit dem gleichen SchreibgerSt zu uberschrei- 
ben. 

Dieses Ziel erreicht die Erfindung dadurch, daB die 
Tinte einen Zusatz von 0,1 bis 10 Gew.% und vorzugsweise 0,5 
bis 5 Gew.% an schwachen Sauren oder sauer reagierenden Salzen 
enthalt, welcher auf dem Papier mit den alkalisch reagierenden 
Bestandteilen der Loschf liiss igkeit ein schwach sauer reagierendes 
Puffergemisch bildet. Die Sauren oder Salze sollen dabei einen 
pK s -Wert > 0 haben. 

Es ist zwar an sich bekannt , Tinten mit schwachen 
Sauren zu versetzen, urn sie (z.B. mit Citronensaure ) sauer ein- 
zustellen oder urn sie (mit z.B. Salicylsaure oder anderen 
aromatischen Hydroxycarbonsauren) zu konservieren. Demgegen- 
Uber kommt es bei der Erfindung darauf an, in die Tinte einen 
Zusatz solcher Art und solcher Menge einzubri ngen , der fur die 
normale Benutzung der Tinte keine Bedeutung hat und erst beim 
Oberschreiben eines vorher mit der Loschf liiss igkeit behandel- 
ten Korrekturbereichs wirksam wird, indera er gezielt das das 
Oberschreiben hindernde Alkali wegpuffert. Dieser Gedanke, mit 
Hilfe des Zusatzes zur Tinte nur auf dem Papier und dort auch 
nur in dem durch den Korrekturbereich verlaufenden Schrift- 
zugen (also nur dort, wo es erforderlich ist) ein schwach 
sauer reagierendes und damit die Loschwirkung der im Papier 
verbliebenen Bestandteile der Loschf lussigkeit inhibierendes 
Puffergemisch zu bilden, ist von den bekannten Tinten mit 
einem Gehalt to -sx*»Fzctem **rwren *us nicht herleitbar. 
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DemgemaB besteht ein weiterer Aspekt der Erfindung 
in der Verwendung einer einen Zusatz von 0.1 bis 10 Gew.% einer 
schwacnen Saure oder eines sauer reagierenden Salzes .It eine. 
pK -Wert > 0 enthaltenden Tinte auf der Basis von im alkalischen 
Milieu entfarbbaren Farbstoffen in Verbindung mit einer alka- 
lisch eingestellten TintenloschlSsung . Die Tinte kann dabei 
Triarylmethanfarbstoffe, Methi nf arbstof f e bzw. Polymethin- 
farbstoffe und/oder Xanthenf arbstof fe enthalten. 

Als Zusatz zur Tinte kommen alle schwacnen Sauren 
oder sauren Salze infrage, die sich stabil in der Tinte lOsen 
lassen und frei von unerwunschten Nebenwirkungen (z.B. in 
nhysiologischer Hinsicht) sind. Bevorzugt werden schwache or- 
canische Sauren wie beispielsweise Milchsaure, Citronensaure . 
Weinsaure und Oxalsaure (einschl ieBI ich Gemischen derselben) 
oder saure anorganische Salze wie Zinkchlorid und Aluminium- 
sulfat. Die Menge an Zusatz muB so bemessen sein, daB sich beim 
Oberschreiben eines Korrekturbereichs ein Puf fergemisch .it 
ausreichend hoher Puf f erkapazitat einstellt. Da die Menge des 
im Papier befindlichen Alkalis unbekannt ist und auch je nach 
der aufgetragenen Menge an Loschf lussigkeit schwanken kann 
wird zweckmaBig ein gewisser "Si cherhe itsuberschuB" an Zusatz 
verwendet. Das ergibt die Grenzwerte von 0,1 bis 10 Gew.% und 
vorzugsweise 0,5 bis 5 Gew.%. 

Der Zusatz kann, insbesondere wenn er aus schwacnen 
Sauren besteht, zugleich dazu herangezogen werden, die Tinte 
sauer ei nzustel 1 en. Besser ist es jedoch, zur 
der Tinte in ublicher Weise eine Mineralsaure wie Schwefelsaure 
einzusetzen, weil dann der pH-Wert der Tinte unabhangig von 
dem Wert, den die schwache saure ergeben wurde, auf den fur 
die Farbtiefe des jeweiligen Farbstoffes optimalen Wert ge- 
bracht werden kann. 

Das sich beim Oberschreiben eines Korrekturbereiches 
bildende, schwach saure Puf f ergemi sch puffert naturgemaB nicht 
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nur das i. Papier befindliche Alkali ab. sondern setzt auch 
in, Korrekturschriftzug den pH-Wert der Tinte auf den durch 
das Puffergemisch vorgegebenen Wert herab. Diese Tatsache 
stbrt aber nicht weiter, well die sich dadurch ergebenden Farb- 
abweichungen mit dem blolien Auge kaum erkennbar sind ganz im 
Gegensatz zu den oftmals markanten Farbabweichungen, die sich 
bisher beim Oberschreiben mit einer fremden Tinte ergeben 
haben. 

Von der LQschf lussigkeit , die zusammen mit der Tin- 
te das Schreib-Losch-System bildet, ist lediglich gefordert, 
daft sie fur die Loschwirkung ein alkalisches Milieu benotigt 
und aufierhalb des alkalischen Milieus keine Loschwirkung er- 
gibt. Damit ist die Erfindung unabhangig von dem Vorhandensein 
bestimmter spezieller Loschsubstanzen. 

Nachfolgend werden Ausfuhrungsbeispiel e der Erfin- 
dung angegeben. 

Beis piel 1 

Zusammensetzung von Tinten mit Triary lmethanf arbstoffen: 

a) Tintenblau, C.I. Acid Blue 93 0,8 g 

Glycerin 1,2 9 

Netzmittel °' 05 9 

Citronensaure 2,0 9 

Schwefelsaure °» 25 9 



Wasser 



98,0 g 



b) Tintenblau °' 8 9 

1,2 g 



Glycerin 
Netzmittel 



0,1 g 



Schwefelsaure °» 25 9 

Aluminiumsulfat 4 »° 9 



Wasser 



98,0 g 
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c ) Tintenblau 
Glycerin 
Netzmittel 
Schwefelsaure 



0,8 g 
1.2 g 
0,1 g 
0.25 g 



Zinkchlorid 5,0 9 

98, 0 g 



Wasser 

<j) Tintenblau 
Glycerin 
Netzmittel 
Schwefelsaure 
Tannin 
Wasser 

e) Tintenblau 
Glycerin 
Netzmittel 
Schwefelsaure 
Phosphorsaure 



0,8 g 
1,2 g 
o.i g 
0,25 g 
5,0 g 
98,0 g 

0,8 g 
1.2 g 
0,1 g 
0,25 g 
3,0 g 

0,8 g 



f) Tintenblau 

, 0,1 g 

Netzmittel 

15 g 

Milchsaure * 

Citronensaure 1 * 9 

Wasser 96 ' 6 9 

Anstelle von Tintenblau konnen in alien Fallen auch andere Tri- 
arylmethanfarbstoffe eingesetzt werden , wie z.B. Astrarhodul in- 
blau, C.I. Basic Blue 1, oder Duasynsaurebl au SN , C.I. Acid 
Blue 93. 

Beispiel 2 

Zusammensetzung einer Tinte mit Polymethinf arbstof f en : 

Astrazonviolett F3RL, C.I. Basic Violet 21 1,0 g 

2,0 g 



Citronensaure 
Glykol 
Wasser 



3,0 g 
94,0 g 
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Astragelb R. C.I. Basic Yellow .4. Oiese RSnnen analog in die 
vorstehende Rezeptur eingesetzt werden. 

Rpis piel 3 

Zusa^ensetzung einer Tinte .it Xanthenf arbstof f en : 



Methylenrot, C.I. 45006 1.0 9 

Citronensaure 2,0 9 

o n rt 

Glykol 
Wasser 



3,0 g 
94,0 g 



• • i fnr andere in die vorstehende Rezeptur einsetz- 
Ein Beispiel fur anaere, in u 45015. 
bare Xanthenf arbstof fe ist Rhodaminscharlach, C.I. 

Die Tinten gemaB den vorstehenden KusfQhrungsbeispie- 

sestem) r;: n r . T r;;: ^e, c^der., ^ 
eine verha.tnis.8Bi9 hohe os.s n Lo c 1 „.. 

Verlaufen neigte. 

Auf der anderen Seite war ein auf frisches Papier auf- 

Lr^sbeUp.eien dure, A.«r., er o ch . ■ « ff ,„ 
zer Zeit vollig loschbar. Dam it 1 st es our 
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uberraschender Weise gelungen. ein Schreib-Losch-Sy stem zu 
schaffen, bei dem ein gelDschter Korrekturbereich anschlieliend 
wieder mit der gleichen Tinte uberschr ieben werden kann. 
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Patent anspriiche 

1. Chemisch korrig ierbare Tinte fur Schreib-Losch-Systeme , 
die sauer eingestellt ist und solche Farbstoffe enthalt, 
die mit einer alkalisch eingestel lten Tintenlosch- 
flussigkeit entfarbbar sind, dadurch gekennzei chnet . daB 
die Tinte einen Zusatz von 0,1 bis 10 Gew.% an schwachen 
Sauren oder sauer reagierenden Salzen mit einem pK s ~Wert > 0 
enthalt, welcher auf dem Papier mit dem alkalisch reagierenden 
den Bestandteilen der Loschf liiss igkeit ein schwach sauer 
reagierendes Puf f ergem isch bildet. 

2. Verwendung einer einen Zusatz von 0,1 bis 10 Gew.%, vor- 
zugsweise 0,5 bis 5 Gew.% an schwachen Sauren oder an 
sauer reagierenden Salzen mit einem pK s ~Wert > 0 enthal- 
tenden Tinte mit alkalisch entfarbbaren Farbstoffen auf der 
Basis von Triary lmethanf arbstoff en , Meth i nf arbstof f en bzw. 
Polymethinfarbstoffen und/oder Xanthenf arbstof fen in Ver- 
bindung mit einer alkalisch eingestellten und nur im alka- 
lischen Milieu wirksamen Tintenloschf liissigkeit . 
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(g) Chemisch korrigierbare Tinte. 



@ Es handett sich um chemisch korrigierbare Tinten fur 
Schreib-L6sch-Systeme. Die Tinten sind sauer eingestellt und 
enthalten einen reaktiven Farbstoff auf der Basis von Triaryl- 
methanfarbstoffen, Methinfarbstoffen bzw. Polymethinfarb- 
stoffen und/oder Xanthenfarbstoffen. Sie sind zur Verwen- 
dung mit alkalisch eingestellten Tintenldschflussigkeiten 
bestimmt, die eine nur im alkalischen Milieu loschend auf die 
Tinte einwirkende Loschsubstanz, z.B. ein Sulfit oder eine 
basische Stickstoffverbindung enthalten. Um einen mittels 
der Loschflussigkeit gelfischten Korrekturbereich auf dem 
Papier wieder mit der gleichen Tinte uberschreiben zu kon- 
nen, enthalten die Tinten weiterhin noch einen Zusatz von 0,1 
bis 10 Gew. %, vorzugswe'tse 0,5 bis 5 Gew.%an schwachen 
Sfiuren oder sauer reagierenden Salzen mit einem pK»- 
Wert>0. Dieser Zusatz bildet beim Oberschreiben eines Kor- 
% i rekturbereiches mit dem auf dem Papier verbliebenen Alkali 
CO der Loschflussigkeit ein schwach saures Puff erg emisch, 
O wodurch fur den Korrekturschriftzug dBS alkalische Milieu 
beseitigt und damit die Wirkung der Loschsubstanz inhibiert 
O wird. 
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